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Verfahren zur Herstellung von Geotextilien aus schmelzgesponnenen Fasern 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Geotextilien aus 
schmelzgesponnenen Fasern, wobei die schmelzgesponnenen Endlosfasem 
auf einem Siebband kontinuierlich und stdrungsfrei iiber alle Verfestigungs- und 
Nachbehandlungszonen transportiert werden. 

Aus der DE 196 27 256 ist ein Verfahren zum hydromechanischen 
Verschlingen von Fasern einer Faserbahn beschrieben, bei dem eine 
mehrfache Vernadelung bei wechselseitiger Warenbahnfuhrung erfolgt und die 
Obergabe von einer zur anderen Transportvorrichtung durch standige und 
dehnungsfreie Unterstutzung der Faserbahn erfolgt. 

Dazu wird die Faserbahn wahrend des Transports von einer Auflageflache zur 
anderen durch ein mitlaufendes Endlosbahn unterstutzt. 

Aus der EP 0 859 076 ist eine Vorrichtung zum hydrodynamischen 
Verschlingen von Fasern einer Faserbahn bekannt, wobei zur starkeren 
Verfestigung in der ersten Vernadelungseinheit ein dem die Faserbahn 
transportierenden Endlosband ein gegenlaufig gefuhrtes Endlosband 
zugeordnet ist, und die Faserbahn in dem zwischen den Endlosbandern 
entstehenden konischen Spalt zunehmend verdichtet wird. 

Beide Verfahren sollen St6rungen in der noch nicht ausreichend verfestigten 
Faserbahn vermieden werden. 

Allerdings treten die ersten Storungen in der Faserbahn bereits nach der 
Ablage der Fasern beim Transport zur ersten Verfestigungszone auf. 

Aufgabe der Erfindung war die Bereitstellung eines Verfahrens zur Ablage und 
anschlieBenden hydrodynamischen Verschlingung der Fasern, bei dem auch 
eine Stdrung der Faserbahn unmittelbar nach der Ablage der Fasern vor der 
ersten Verfestigungszone vermieden wird. 



Gegenstand der Erfindung ist daher ein Verfahren zur Herstellung von 
Geotextilien aus schmelzgesponnenen Fiiamenten durch hydrodynamische 
Verschlingung, dadurch gekennzeichnet, dass die schmelzgesponnen 
Filamente auf einem endlosen Siebband abgelegt werden, auf diesem 
Siebband durch die erste Verfestigungsstufe transportiert werden, wobei die 
Filamente zusatzlich wahrend des gesamten Vorgangs durch Saugzonen auf 
dem Siebband fixiert werden und so bereits in der ersten Verfestigungsstufe 
ausreichend verfestigt wird, dass ein stdrungsfreier Transport ohne 
Transportband mdgiich ist. 

Die schmelzgesponnenen Filamente werden also vorerst auf ubliche Weise auf 
dem endlosen Siebband abgelegt und auf diesem Siebband zur ersten 
Verfestigungsstufe transportiert. Die abgelegten Filamente werden dabei 
wahrend des Transports auf dem Siebband durch Saugzonen fixiert, sodass 
keine Storungen beim Transport der unverfestigten Filamente auftreten konnen. 
Die Luftgeschwindigkeit der angesaugten Luft betnlgt dabei 1-15 m/s. 

In der ersten Verfestigungsstufe wirken die Wasserstrahlen je nach Anordnung 
der Verfestigungseinrichtung durch das Siebband und/oder das Siebband dient 
als Unterlage. 

Fur die Ausfuhrungsvariante der Verfestigung durch das Siebband, weist das 
Siebband eine Maschenweite von 1 - 8 cm -1 , vorzugsweise 2-5 cm" 1 auf. 
Dient das Siebband als Unterlage, weist das Siebband eine Maschenweite von 
1 0-1 00 cm " 1 , vorzugsweise 20 - 60 cm _1 auf. 

Nach der Verfestigung in der ersten Verfestigungsstufe ist das Geotextil 
ausreichend verfestigt, sodass es ohne Storungen der Struktur auch ohne 
Unterstutzung eines Transportbandes gefuhrt werden kann. 
Gegebenenfalls kann das Siebband aber auch durch etwaige weitere 
Verfestigungsstufen gefuhrt werden. 



Auf dem Siebband findet also sowohl die Vliesbildung als auch die Verfestigung 
statt. " ° 



Durch dieses Verfahren ist es mogliche jede Stdwng in der Struktur des noch 
unverfestigten Geotextils nach der Ablage zu vermeiden. 
Es konnen daher aufwendige VerfahrensfiJhrungen wie beispielsweise eine 
wechselseitige FOhrung vermieden werden. 

Die auf diese Weise hergestellten Geotextilien zeichnen sich durch groBe 
Homogenitat und GleichmSBigkeit aus. 

Als Filamente kommen alle schmelzspinnbaren Rohstoffe in Frage, 
beispielsweise Polyolefine, wie Polypropylen, Polyamide Oder Polyester. 

Ein weiterer Gegenstand der Erflndung ist eine Vorrichtung zur Herstellung von 
Geotextilien aus schmelzgesponnenen Filamenten, dadurch gekennzeichnet, 
dass unterder Ablagevorrichtung ein Siebband gefuhrt wird, an das Saugzonen 
angelegt sind und das Siebband bis zur ersten Verfestigungseinrichtung gefuhrt 
wird. 

In Fig. 1 und Fig. 2 sind derartige Vorrichtungen dargestellt: 
Darin bedeuten 

1 - Filamentschleier 

2 - unverfestigtes Vlies 

3 - Transportzone mit Absaugung 

4 - Kompaktierband 

5 - Wasserstrahlverfestigungseinheit 
6 -Absaugung 

7 - Splnnband 

8 - verfestigtes Geotextil 
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PatentansprOche: 

1) Verfahren zur Herstellung von Geotextilien aus schmelzgesponnenen 
Filamenten durch hydrodynamische Verschlingung, dadurch 
gekennzeichnet, dass die schmelzgesponnen Filamente auf einem 
endlosen Siebband abgelegt werden, auf diesem Siebband durch die 
erste Verfestigungsstufe transportiert werden, wobei die Filamente 
zusatzlich wahrend des gesamten Vorgangs durch Saugzonen auf dem 
Siebband fixiert werden und so bereits in der ersten Verfestigungsstufe 
ausreichend verfestigt wird, dass ein stSrungsfreier Transport ohne 
Transportband mdglich ist. 

2) Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Siebband durch alle Verfestigungsstufen gefohrt wird. 

3) Verfahren nach einem der AnsprQche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass in den Saugzonen ein Unterdruck von 1 bis 100 mbar angelegt 
wird. 

4) Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Maschenweite des Siebbandes 1 - 8 cm" 1 betragt, wenn die 
Verfestigung durch das Siebband hindurch erfolgt. 

5) Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Maschenweite des Siebbandes 10-100 cm 1 betragt, wenn 
das Siebband als Unteriage dient. 

6) Vorrichtung zur Herstellung von Geotextilien aus schmelzgesponnenen 
Filamenten, dadurch gekennzeichnet, dass unter der Ablagevorrichtung 
ein Siebband gefOhrt wird, an das Saugzonen angelegt sind und das 
Siebband bis zur ersten Verfestigungseinrichtung gefuhrt wird. 



7) Geotextilien hergestellt nach einem Verfahren gemafi den Ansprdchen 1 
-4. 
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Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Geotextilien aus 
schmelzgesponnenen Fasern, wobei die schmelzgesponnenen Endlosfesern 
auf einem Siebband kontinuierlich und stdrungsfrei uber alle Verfestigungs- und 
Nachbehandlungszonen transportiert werden. 



